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Щзеѣстное ВАШЕГО ПРЕВОСХОДЯ* 
ТЕАЪСТВА благоволеніе ко всѣлЛ 
упражняющимся въ наукахъ , * отлич¬ 
ныя ко ліыѣ благодѣянія ободрили меня сіе 
малое мое минералогическое сочиненіе по¬ 
святить имени ВАШЕМУ вЪ знакъ чув¬ 
ствительнѣйшей моей благодарности . Я 
такъ МИЛОСТИВЫЙ ГОСуДАРѢ \ удо¬ 
стойте благосклоннаго принятія тѣ мм- 
нералогическля размышленія , кои суть 
слѣдствіе пятилѣтняго моего наблюде¬ 
нія. и къ коимъ похвальное и ревностное 
ВАШЕ попеченіе о приращеніи наукъ по¬ 
дало случай. ВАШЕМу покровительству 
Минералоги приписать должны, что л 
ила» истинное предлагаю поняты о весь¬ 
ма рѣдкой рудѣ * о коей они прежде 
только по слуху мала. Л же находи 



МЪ семъ особливое мое утѣшеніе , не пре¬ 
стану далѣе испытывать свойства Рос¬ 
сійскихъ руДЬ изъ коихЪ каждая будетъ 
приводить мнѣ на память оказанныя 
милости , коими я паіьзоватъся имѣлъ 
щаспііе , и сЪ глубочайшимъ почитаніемъ 
мо всю мою жизнь пребуду 
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ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ. 


КЪ похвалѣ велвкаго Фонтенелла го¬ 
ворили, что ■ погрѣшности его при¬ 
нтам. Да и о всѢхЪ великихЪ л кг 
дяхЪ вообще сказать можно, что ихЪ 
погрѣшности часто служашЪ кЪ до¬ 
стиженію истинны ж кЪ приращенію 
вЪ наукахЪ. Сіе случается тогда , 
когда они новыя свои мысли или да¬ 
лѣе разпросшравяюшЪ и утвержда¬ 
ютъ, или другнхЪ ученыхЪ возбу¬ 
ждаютъ обстоятельнѣе оныя разсма¬ 
тривать , утверждать или опровер¬ 
гать; чрезЪ что новыя неожидаемыя 
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■ точнѣйшія изобрѣтенія открыва¬ 
ются. Случается иногда, что вели¬ 
кіе и славные муши погрѣшаютъ кЪ 
большему ущербу истинны , нежели 
когда бы нЪ томЪ же саиомЪ погрѣ¬ 
шили посредственно ученые*, а особли¬ 
во когда новому нхЪ мнѣнію всѣ по¬ 
слѣдуютъ 6езЪ дальнѣйшаго изслѣ¬ 
дованія, и полагяясд на ихЬ вѣрность, 
прйзнаютЪ оное за истинное. ТакимЪ 
образомъ случилося сЪ новымъ мнѣні¬ 
емъ славнаго г.' Кронспкла » или паче 
великаго его учителя г. горнаго со¬ 
вѣтника Шваба, которой думалЪ, что 
серебро вЪ гаакЪ называемой роговой 
рудѣ, рудной видЪ имѣетъ ошЪ при- 
мѣсу кислоты поваренной соли. Са¬ 
мая великая вѣроятность вЪсемЪ дѣ¬ 
лѣ, которая могла всякаго Химиче¬ 
скимъ правиламъ изученаго Минера¬ 
лога склонить на такое мнѣніе, ро¬ 
дило сію мысль вЪсиЯЪ ученыхъ Хив" 
мякахЪ, которые ^изЪ дѣйствія ки¬ 
слоты поваренной соли видимаго надЪ 
серебромъ вЪ Химическихъ лаборато¬ 
ріяхъ 



ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ IX 

рІяхЪ здѣлали заключеніе, что есте* 
•тво составляя сію руду , такія же 
употребляешь средства. Новѣйшіе о 
рудныхЪ дѢлахЪ писатели не изслѣ- 
довавЪ сего мнѣнія отЪ части по то¬ 
му, чшо роговая руда весьма рѣдка, 
отЪ части для пг.го, что они совер- 
шенно увѣрились на словахъ Кронам 9 
Аа, котораго вездѣ почитали за точ¬ 
нѣйшаго испытателя, приняли его за 
самое истинное. Господинъ СаяЪ , мужЪ 
какЪ по Химическимъ , такЪ и мине¬ 
ралогическимъ сочиненіямъ извѣстный, 
не только принялъ сіе КронстеАово мнѣ¬ 
ніе, ио и разп рост ранилЪ оное, утвер¬ 
ждая отважно, что кислота поварен¬ 
ной соли даетЪ рудной видЪ всѣмЪ 
видамЪ свинцоваго спата, спата желѣ¬ 
знаго, оловяннымъ кристалламъ, чер¬ 
нымъ Кобальтовымъ рудамЪ, галмею» 
я кубической желѣзной рудѣ изЪ Бе¬ 
резовскаго рудника. Но что ему мнѣ¬ 
ніе вЪ разсужденіи французскаго сея- 
нецЪ содержащаго спата изЪ Пулам- 
НО, что вЪ нижней БретанШ , нееправе- 
X 5 Дливо, 



X ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ. 

длнвщ совершенно доказали славные 
Парижскіе Г Химисты БурделеннЪ , Ліа- 
Л)ннъ, Кадетъ, Лавоазъе и Боме-, сход¬ 
но ли сЪ истинною сіе же мнѣніе о 
красномъ свинцѣ содержащемъ спапіѣ 
и о вышесказанной желѣзной рудѣ , 
вЪ непродолжительномъ времени у не¬ 
кому покажу свѣшу. На теперяш ной 
случай долженъ я упомануть обЪ од- 
иомЪ опытѣ сего Химика-, ибо его со¬ 
чиненіе, изданное подЪ именемъ Еха- 
теп сЬутіцае ііе <ііЯёгеше$ ГиЬПапсез ті- 
пегакз, дошло до моихЪ рукЪ тогда , 
когда я сіе мое сочиненіе уже сооб¬ 
щилъ Императорской Акадиміи наукЪ. 
ОпышЪ дѢланЪ былЪ слѣдующимъ об¬ 
разомъ. 

V- в 

Г. СажЪ спатЪ свннецЪ содержа¬ 
щей, или другую какую руду, о коей 
онЪ думалЪ, что рудной видЪ имѣ¬ 
етъ ошЪ іртслошы поваренной соли, 
исшерЪ вЪ мѣлвой порошокъ, и поло¬ 
живъ вЪ стеклянную реторту сгаа- 
■илЪ вЪоесошяую баню, пристава кЪ 

ре- 
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ретортѣ пряемникЪ внутри ополоскаям 
нон масломЪ виннаго камням я держалЪ 
оную чреаЪ три часа умножая посте- 
пенянЪ огонь. ТакимЪ образомъ ки¬ 
слоту поваренной соли иыговялЬ изЪ 
руды парами , коя перешедЪ вЪ при- 
емникЪ. сЪ винною солью составили па а 
хн Салеву поваренную соль. Вышепо- 
мянутые Парижском Акадиміи Хими- 
сгаы шотЪ же дѣлали оиытЪ со спа- 
товою свинцовою рудою изЪ нижней 
Бретатн , и получили тонкіе игловид¬ 
ные кристаллы, но вЪ коихЪ поварен¬ 
ной соли и слѣдовъ не было. Я_ дЬ- 
лая всевозможные Химическіе опыты, 
ж тщетно ящучи кислоты поварен- 
вой соля вЪ роговой серебряной рудѣ, 
дѢлалЪ и С а левъ опыіпЪ сЬ моею ру¬ 
дою. Я язялЪ одянЪ унцЪ вЪ тонкія 
струшкн нзстружениой роговой от¬ 
борной руды , положилъ оную вЪ не¬ 
большую реторту я пристава прием- 
никЪ обмытой внутри масломЪ вин¬ 
наго камня, перегонялъ ее вЪ песошной 
исправленной Бакя е ровой пенѣ, умножая 
. ' ОГОНЬ 
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огонь по малу чревЪ четыре часа. VI 
то же самое ареиа подобной же дѣ-. 
лалЪ я ооытЪ сЪ ивмѢлченнымЪ я 
яромыгоымЪ роговымЪ серебромъ. По 
окончанія опыта простудивъ сосуды 
ж отнявъ пряемникя не дотрогнвался 
до оныхЪ чреаЪ двоя сутки. По про- 
шествія сего временя, осмотрѣвъ при¬ 
емники слплЪ долой собравшуюся ЩО* 
лочную влагу. Внутренняя поверх¬ 
ность сосудовъ вся улѣплена была 
весьма шонкимя кристаллами, тѣ, коя 
произошли огаЪ роговой руды , были 
продолговаты, имѣющіе видЪ паралле¬ 
лепипеда, а индѣ друзоваты, и твер¬ 
до прнлѣпнвтися , такЪ какЪ иногда 
соль тартару Л витріолатусъ называе¬ 
мая бываетЪ; ВЪ перегоненной во¬ 
дѣ распускяляся они весьма медли¬ 
тельно я фіол новой сиропЪ дѣлалн зе¬ 
ленымъ. Но кристаллы, пронзшедшіе 
НвЪ роговаго серебра, ммѣлн точной 
вядЪ противулнхорадочкой Сильвіевой 
соли; то есть, она сѣли по большой 
чаша кубяѵсшш сЪ примѣсью ку- 
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СочковЪ неправильную фигуру имѣю¬ 
щихъ кристаллами, легко разпущали- 
ся вЪ водѣ, и цвѣтѣ фіолетоваго си¬ 
ропа превращали на зеленой, что ошЪ 
изобилія щолочнои соли безЪ сумяѣнід 
происходило. ВЪ реторшахЪ снятыхъ 
сЪ огня слѣдующее видно было :■ ро¬ 
говая руда рааилавяся здѣлалася не 
прозрачною н имѣла шероховатую я 
пузырьками наполненную поверхность, 
власво какЪ бы она кипѣла и пузы- 
рилася на подобіе Штолева золото- 
виднаго муравленья. Горло реторты 
сЪ начала наполнено было парами вЪ ви¬ 
дѣ бѣловатаго облачка; далѣе видны 
были темноцвѣтныя вѣтви, а кЪ само¬ 
му концу украшено ово было темными, 
цвѣтомъ на свннецЪ похожими древовид¬ 
ными узорочьями, роговое серебро ра¬ 
внымъ яе образомъ разтопилося, бы¬ 
ло полупрозрачно, н имѣло темной 
цвѣтѣ. ВЪ горлѣ решоршы собралн- 
ся гаакЪ яе малые остроконечные дру¬ 
зоваты е кристаллы, со всемЪ подоб- 
мыс шѢмЪ, какіе Парившіе Г. Хими¬ 
ка 



апѵ предувѣдомленій. 

-кв азЪ бѣлой свинцовой руды полу¬ 
чили Но какЪ я нѣсколько капель 
влнлЪ серебрянаго разшаору во ілагу 
выгнанную изЪ роговаго серебра, то 
серебро отаало на дно в доказало 
.щѣмЪ находящуюся во влагѣ сей ки¬ 
слоту поваренной соли. Ьо влагѣ про- 
изшедшей нзЪ роговой серебряной ру¬ 
ды по прилитіи того хе разтвора 
здѣлалася такЪ же осадка сѣровата¬ 
го цвѣта ; но оная вскорѣ изчезла , и 
слѣдующаго дня произошли серебря¬ 
ные кристаллы. Нарочито сильной 
запахЪ сѣрной печонкя удостовѣрилъ 
Меня наиболѣе о сѣрѣ соединенной сЪ 
купоросною кислотою , которая отЪ 
роговой серебряной р^ы отдѣлилася. 
Многократно распуская н паки сгу¬ 
щая собранные вЪ приемникЪ кристал¬ 
лы наиболѣе удостовѣрился я о выше¬ 
сказанныхъ ихЪ свойствахъ: оня у яге 
больше синіе прозябаемыхЪ соки не 
превращали вЪ зеленой цвѢтЪ. И 
такЪ когда- я помощію выгоняющаго 
влагу огня, в привлекающаго оную вин- 
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вокаменааго масла ае могЪ ваншать 
в слѢдовЪ кислоты пом ре иной соли 
■Ъ моей роговой серебраной рудѣ; то 
послѣдуя Г. Салу хотѣлъ оную отдѢ> 
лить чреаЪ купоросное масло. На та* 
кой конецъ ваалЪ я унцЪ самой чи¬ 
стой и мѣлконаскобленной роговой ру¬ 
ды. прнлилЪ два унца купороснаго ма¬ 
сла и перегоналЪ вышесказанным! об¬ 
разомъ, выключав только то, что я 
иеобмывалЪ нушрЪ приемника ал кали- 
ческою влагою. СЪ начала получнлЪ я 
капель сЪ двенатцать вла ги, к оторая 
по прилитіи серебрянаго разсгавора ни 
какихЪ перемѣнЪ не показывала; что 
было знакомъ, что она изЪ простой 
воды состоала. По умноженіи жара 
начали оказываться бѣлые пары, я 
вЪ приемиикѣ собрался бѣлой прозрач¬ 
ной сокЪ, которой не иное что былЪ, 
какЪ сѣра, соединенная сЪ купоро нию 
кислотою. унцЪ роговаго серебра вЪ 
опытѣ тіакимЪ же образомъ здѣлан- 
номЪ. далЪ около драхмы кислоты по¬ 
варенной соли , вЪ коей по прилитіи 

сере- 
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серебрянаго разговора , какЪ обвткяѵ 
Менно бываетъ, осѣло серебро. ИзЪ се¬ 
го благосклонный читатель, знающій 
Химическія ученія, можетъ судить о 
частяхъ роговую серебряную руду со¬ 
ставляющихъ, ■ что все вЪ Химіи, ко* 
і*да о свойствѣ вещей разсуждаете*, 
должно основано быть на точнѣйшихъ 
опытахъ, а не на умственныхъ *а- 
ключеніяхЪ. 




СЕРЕБРЯНАЯ рОГОВАЛ руДА 

Химическими опытами изслѣ¬ 
дованная и описанная. 

■ОООООцМ 

Е ^ 

| Ч|Х)шаи уже тЬ времена, вЬ ко* 
Ихх> то Р ы * минералоги относили 
"Ѵѵѵ н спермацетѣ и камфору (а) кЬ 
горючимЪ ископаемымъ г и Думали, что 
бецоарЪ ростетЪ вЪ вемлѢ , а ^гра вЬ 
животныхъ ( Ь). Минули равномѣрно и 
тѣ дни , когда горнах смола и ак¬ 
та рь кЬ камнхмЪ причислхемы были и 
кинноварь ото ртути за отличной 
родѣ почигпаласі (с). -По истинйѣ нашЪ 
вѣкѣ и А равсужденіи минеральныхъ 
тѣлЪ благополучнѣйшимъ назвать мо- 
жемЪ ибо вЪ ояомЪ открыто истин¬ 
ное познаніе многихЪ ископаемыхъ иіѢаЪ 
А о 


(а) Либаііі отмЪнносше* хмптш III. Ллаар* 
Алфоиса Барбы о оудиоиЪ діліі. 

(V) Зигфрид» Арон* Форси линерогъафіх. 

(с) Етаеліа металлург!*. Шаенкфелмі* рл- 
елне» іыхалываелыЯ Л Снмзін вещЛ- Де 
Заліерл Дархакмлм нйяураиѣкал м$яфл. 



о коихЪ древніе или никакого понятія не 
имѣли, или хотя и имѣли, но.неспра¬ 
ведливое и до наружности только ка¬ 
сающееся. ВЪ новѣйшія наши времена про¬ 
славившимся минералогамЬ должны мы , 
какЬ господинъ Линне говоритъ , спра¬ 
ведливую воздать честь за то, что они 
неусыпнымЪ своимЪ стараніемЪ и тру¬ 
дами проникли вЪ нѣдра горЪ и открыли 
естества завѣсы (4). Они отличая мала- 
хитЬ (е) отЪ зеленой яшмы и почечнаго 
камня причисляютъ его кЪ мѢднымЪ ру- 
дамЪ; но лазуревый камень изЬ мѢдныхЪ 
рудЪ изключаютЪ и кЪ цеолиту отно- 
сятЬ. Они же доказываютъ , что кадмія 
и такЪ называемая бленда не изЪ одной 
пустой земли состоятъ (Г), но что они 
суть настоящіе цинковые руды , и мно¬ 
го другаго. Однако не всо еще вЪ об¬ 
ширномъ полѣ Минеральнаго царства пре- 
одолѣны препоны, и многія встрѣчаются 
погрѣшности вЬ описаніяхъ тѢхЪ ископае¬ 
мыхъ піѣлЪ, коихЪ минералоги или для 
драгоцѣнности ихЬ, или для рѣдкссти 
_чрезЪ 

(іЗ) Линнея Смешила «сшесшяа, шом III лре 

дмележе. 

(е) іягян: Ернест: 1мм. Вялхя царство мсхолаі- 
■мыхЪ расположенное ло С"сшмѣ 1762 . 

(О Іогян: Ернест. Гебенсшрейш* Л олшані» 

іихвфт собранія 174 . 3 . 
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чрезЪ огонь наслѣдовать не могли, или 
обмануты будучи какимЪ ни будь поло¬ 
женіемъ , приняли ихЪ за такія , какими 
ихЬ древніе почитали. ИзЪ числа сихЪ 
есть и роговая сія серебряная руда , о 
которой послѣ Кентманна ($> всѣ почти 
упоминаюшЬ, хотя не многимЬ оную ви¬ 
дѣть случилося. Для сей самой причи¬ 
ны думалЪ я, что стоить будетЪ тру¬ 
да , взять наилучшіе «ной руды куски 
изЪ собственнаго моего кабинета, и под¬ 
вергнувъ ихЪ строжайшему металлурги¬ 
ческому изслѣдованію, сообщить то, что 
я чреаЬ Химическое раідѣленіе и ,чреА 
многолѣтне* обращеніе іф Минералогіи 
узналЪ, испытателямЪ ес тества, отЪ ко- 
ихЪ по сіе время сокрыты были части 
роговую серебряную руду составляющія. 

Что касается до имени сея руды, то 
она потому роговою названа , что буду¬ 
чи поскоблена ножемЪ, показываетъ цвѣтЪ 
гладкаго конца воловаго темноцвѣтнаго 
■ли сѣраго рога. Древніе рудЪ описате¬ 
ли, сколько мнѣ извѣстно, руды сей не 
внали; ибо прежде упомянутаго Кент¬ 
манна ииже имени ея, ниже инаго чего 
обѣ ней вЪ сочиненіяхъ ихЪ не находится, 
А 2 развѣ 

(з) ГеснерЪ о рол* псяолаемыхь 

а наииишжнімЛ КіншмамлылЛ. 
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разіѣ за оную почесть Плвніеву сѣрую 
серебраную руду (к). і 

По сіе время находатЪ ее токмо вЪ 
Саксоніи и вЬ СибярЬ вЬ Алтайскихъ го¬ 
ра хЪ Колывано-Воскресенскаго начальства. 
Первые сей руды куски найдены вЪ Ма- 
ріенбергЬ, погаомЪ обысканы и вЪ ІоанЪ 
ГеоргенстадЬ, а предЪ недавнымЪ време¬ 
нем!) , какЪ бриннихій увѣдомляетъ, вЪ 
Обершененѣ. руду (•) сію находили всегда 
не вЬ большомъ количествѣ и при томЪ 
весьма рѣдко. ВЪ СвбирѢ напротивъ то¬ 
го иаЬ вышней части богатаго серебря¬ 
наго рудника, отЪ змѣй ЗмѢйногорскимЪ 
прозваннаго сЪ 174.5 года даже до 1768 
года, руду сію смѣшенную сЪ самород¬ 
нымъ волотомЪ, вЪ такомЪ великомЪ ко¬ 
личествѣ находили, что казал ос я будто 
■ерьхняя часть (,к) помянутой горы, тол¬ 
стую жилу изЪ одной сей руды, сЪ ма¬ 
лымъ токмо примѣсомЪ другихЪ нѣко- 
гоорыхЪ рудЪ содержала. Тамошніе ру- 

_ Л' копы 

(Б) Плинія нс торія натур. ян. X XXIII глав. б. 
(і) Кронстедоіа Ммигоаиогія сшр. 44. 

(к) ВЪ огаперсп'Іи здѢланно*Ъ »Ъ 1748 году 
чрезЪ коммисію подЪ смотреніемъ Генерала 
Веіера , которое яаэыаы-тсх жояіяінсжмлл 
разносомъ , такЪ же вЪ 1748 вЪ ширфахЪ о- 
5наченныхЪ і и 3 нумеромЪ, составляющихъ 
' ЯынЪ тпакЪ называемой вояішоЛ разносъ , 
яаиболЪе рула сія добывалась 
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докопы почитали руду сію 8а самород¬ 
ный испорченный свинецЪ ивобилующійсе- 
ре6,омЪ, или ва нѣкоторый родЬ стекло¬ 
іа той серебраной руды , и употребляли 
на выплавку иаЪ ее серебра. Но поелику 
теперь изо всѢхЪ почти вышнихЪ мѣстѣ 
богатаго сего рудника все уже выкопано, 
то и роговаж серебряная руда рѣже по¬ 
падаться стала, и токмо вЬ раащели- 
нахЬ и жилахЪ Спа та писячаго и рого- 
іаго камня лежачаго еще показывается(1). 

Естьли разсмотримъ описанія, кои 
древніе писатели о сей рудѣ сдѣлали , 
пю увидимЪ, что они. п очти всѣ только 
упомянули о полупрозрачности ея и ро- 
говомЪ цвѣтѣ, и что она удобно разшяги- 
вается. СверьхЪ сего весьма не многіе ивѣ 
нихЪ п римѣтили и то, что свѣчной огонь 
доволенЪ кЪ разплавленію ея , чревЪ что 
они не входя вЪ прочія ея свойства , хо* 
ііія только наружное, однако похвальное 
дали сбЪ ней понятіе. И такѣ всѣ тѣ 

_А 3__сом нѣ- 

(1) кЪ ЦеллерфелдѢ роговую рулу дсДыяяли , 
какЪ обЬявляетЪ ВрикманнЪ «Ь киигЬ назы¬ 
ваемой Ма^паііа Эеі чаешь I. стр. і 14. гаакЪ 
же вЪ Испаніи аЪ ГвадалкаиілЬ бБлая роговая 
рула находится по свидѣтельству Еаллерія. 
Смотгри его Минерал, час в» 1 стр. Л*, «о 
можно ли обѣ помянуты* руды причислит* 
кЪ истинной рогояой рудЬ, яядобмо локвміиь 
Химшческачя опытами, 
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сомнѣнія, когпорыя вЬ новѣйшихъ описані¬ 
яхъ сся руды попадаются, приписывать 
должно нашего вѣка писателямъ , кото¬ 
рые будучи недовольны описаніемъ сдѣ¬ 
ланнымъ отЪ древнихЪ, равныя уоотре- 
бляли мѣры , и старалися болѣе о вну- 
шренномЪ разположеніи и о частяхЪ со¬ 
ставляющихъ, нежели о внѣшнемъ видѣ; 
ибо изѣ сйхЪ Линней, КрамерЪ, Валлерій, 
КартеиверЪ и другіе новѣйшимъ временЪ 
писатели утверя;даютЪ , что серебро вЪ 
сей рудѣ смѣшано или только покрыто 
сѣрою и мышьякомЪ. КронстедЪ слѣдуя 
Весьма строго Химическимъ путемЪ, и 
не имѣя случая дѣлать опытовЪ, поло¬ 
жился на мнѣніе, которое сЪ истинною 
сходно быть кавалосЬ , и ивЬ дѣйствія 
употребительнѣйшаго вЪ металлургиче¬ 
скихъ лабораторіяхъ заключ.-лЪ и о дѣй¬ 
ствіи самаго естества и утверждалъ , 
что руду сію одна только кислота мор¬ 
ской соли составляетъ. ЛеманнЪ будучи 
вЪ неизвѣсности о составляющихъ ея ча¬ 
стяхъ, и услышавЪ мнѣніе Кронстедово, 
думалЪ такЪ же, что помянутую кисло¬ 
ту или мышьякЪ принять надлежит!. 
Скололи кЪ сей кислотѣ еще присоеди¬ 
нилъ желѣзо (т). Юсши, "полагаясь на 

_ силь- 

(т)» Ндчяльныд осноыім сисшямаши ческой и 
пряыаичесяом мсшяллуріін сшр. а и. 
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черноватою кажется. Внутренній ц&тЪ 
сея руды, когда ее поскоблишь, бываетЪ 
подобенъ цвѣту темносЬраго валоваго ро¬ 
га , или темнаго свйнца , но вЪ разломѣ 
пмѢетЪ цвѢтЪ средній между пепель¬ 
нымъ и черноватымЪ, при томЪ 6еаЪ вся¬ 
каго блеска (о). 

ВЪ разсужденіи наружнаго ея вида , 
должно руду сію назвать никакой фигу¬ 
ры неимЬющею : ибо -кристальные куби¬ 
ческіе куски, каковы сушь славные Фрей- 
бергскіе, весьма рѣдко находятся, а вЪ 
Сибирскомъ рудникѣ между великимЪ ея 
множествомъ никогда не попадались. Но 
Чистая , которая иногда сокрыт? вЪ ох- 
(1ѣ свинцовыхъ рудЪ, находится вмѣстѣ 
со спатомЪ сего металла или сЪ горнымЪ 
крисшалическимЪ лаауремЪ, или сЪ само¬ 
родною мѣдью и другими камнями вЪ ви¬ 
дѣ разнообразныхъ глыбЪ. Иногда испе¬ 
щренная самороднымъ золотомъ или се- 
ребромЪ, наполняетъ она равщелины и 
яйлы какЪ висячаго, такъ и лежачаго 
спата, а чаще и обыкновенно сыскиваютЪ 
ее смѣщенную весьма мѣлкими и почти 

не- 

(«) Цнккерть « о л* свит птественМихъ вещей 
Оеергаріія на стр. 14г. говоритъ, будто *Ъ 
ЛндрсаібергЪ преж» сего находили рогоаую 
руду , кошораа бІлиаис» кристаллу не у- 

ьт^пя бъ 
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непримѣтными крапинами со жилами 
сплпа и со частицами роговаго камня, и 
тогда плавятЪ ее подЬ именемЬ Спалю* 
вой серебряной руды. ВЪ разсужденіи вну- 
треннаго вида или состоянія подобна она 
волоту, серебру и другимЪ металламъ, 
опричь желѣза. Но естьли посмотрѣть 
на нее при помощи Доллондова микро¬ 
скопа , то увидѣть можно, что она отЬ 
металловъ полу прозрачностію своею разн- 
ствуешЬ , и будто бы изЪ безчисленнаго 
множества прозрачныхъ шариковЪ обле- 
іенныхЪ непрозрачною плѣною, составле¬ 
на. Естьли же на тонкую н ож е мЬ ошЬ 
нее отеленную стружку посмотришЬ, 
то пок.азываетЪ она прекрасныя волни¬ 
стыя узоре чья, какЪ на таблицѣ фиг. (а) 
предстаівляетЪ. 

Наружная поверхность на чистыхЪ 
кускахЬ иногда бываетЪ шароховата сЪ 
малымЪ лоскомЪ, а по большой части на- 
ходятЪ ее какЬ бы мукою обсыпанную 
или покрытую нѢкоимЪпокрываломъ, ко¬ 
торое однако болѣе ломко нежели самая 
РУда. 

ПоідЪ молотомЪ руда сія гнется и 
разтягивастся равнымЬ образомЪ какЪ 
сіпеклоіватая серебряная руда , которой 
она вЪ твердости мало уступаешь , и 
А ? мяг- 
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мягкость ея бливко подходигаЪ кЬ мяг¬ 
кости олова и свинца. 

Прозрачность имѣетЪ различную , и 
по большой части весьма малую. Про- 
врачность шонкихЬ ея сшружекЪ сЪ про- 
врачностію желтаго воска, вЪ десять равЪ 
толще противЪ ихЪ взятаго , сравнена 
быть можешЪ, а совершенно прозрачные 
оной руды куски чрезмЬрно рѣдки. 

ІіЬ разсужденіи плавкости піѢмЪ же 
подвержена законамъ, какія за 2оо лѣтѣ 
передъ симЬКсятманнЪ вЪ своемЪ кускѣ 
примѣтилЪ: то есть , что мѣлкіе-оной 
руды куски надЪ свѣчкою разплавлива- 
ются и испускаютЪ сѣрный-, запахЬ, но 
для большихъ кусковЪ, какЪ кажется, та¬ 
кой же степень огня , какой кЪ раопла¬ 
вленію свинца потребенЪ. 

Тяжесть ея кЬ само му чистому сере¬ 
бру , то есть кЪ такому, которое раз- 
пущено было вЪ селитреной кислотѣ , 
содержится по большой части такЪ какЪ 
140 кЬ 200. 

Но между всѣми признаками, коими 
руда сія отЪ всѢхЪ прочихЪ отличается, 
вѣрнѣйшимъ почесться можетЪ отмѣн¬ 
ной ея не неприятный и слабый запахѣ, 
показывающій нѣкоторое смѣшеніе купо¬ 
роса сЪ глиною или мергелемЪ. Признакѣ 
сей, о коемЬ писатели ничего не упомя- 

. нули. 
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нули, і во всФхЪ кускахЪ , какЪ Саксон- 
скихЬ, шакЬ и Сибирскихъ всегда нахо- 
дилЪ, да не токмо вЪ чистыхЪ кускахЪ, 
но и ві) такихЪ , гдѣ она* руда весьма 
тонкими крапинками была разбрызгана 
(р). ЗапахЪ сей вЪ разсужденіи долговре¬ 
менности весьма постоаненЪ, по тому 
что онЪ вЪ самыхЪ старыхЪ СаксонскихЪ 
и перьвыхЪ СибирскихЪ кускахЪ стольже 
чувствителенъ, какЪ и ві тѢхЪ кускахЬ, 
которые предЪ недавнымЪ. временемъ вы¬ 
копаны а). 

' ' ^ ВЪ 

(р) Ибо хотя рул.* сгя вЪ ІоанЪ- Георгенштад- 
скихЪ шшуфлхЪ, которые весьма рѣдки и 
.для зеленЫхЬ слюденыхЪ кристаликовЪ при¬ 
мѣчанія достойны, иаХідится вЪ ви/Ь весь¬ 
ма точкой помаски ; однако не смотря на 
то, испускаетЬ опа 
запахЬ. 

(<}) Весьма изрягиой кусокЪ украшенной объя¬ 
вленными свѣтящимися зелеными крустяли- 
ками, имѣющими видЪ параллелепипеда, со¬ 
общилъ мінѢ покойный Христіани , бывшей 
прежде сего коллежскимЬ совѣтникомъ *Ъ 
Барнаулѣ. Знатной сей металлургъ, коему 
мы обязаны за весь порядокЪ вЪ Кол ыіянскияо 
золотыхъ и серебряныхъ заводахЪ, вывеэЪ 
оной кусюкЪ изЪ Саксоніи, будучи еще мо- 
лодЪ за 40 лѢтЪ предЪ симЪ; однако сей ку¬ 
сокЪ по ісіе’еще «рема весьма чувсшвителѵ 
■нм имЬ<ешЪ запахЪ. 




ВЪ разсужденіи количества содержа¬ 
щагося вЪ сей рудѣ' серебра, писатели 
равныя имѢютЪ мнѣнія-, да сіе и не уди¬ 
вительно, по тому что они сЪ тончай¬ 
шими ея илѣнками точныхЪ опытовЪ дѣ¬ 
лать не могли. Я же чрезЪ многократ¬ 
ное повтореніе своихЪ опытовЪ уаналЪ , 
что сто фунтовЪ чистой руды почти 
7 о фунтовЪ чистаго даютЪ серебра, и 
что сЪ нею поступать должно шакЪ , 
какЪ писатели вЬ пробирной наукѣ со 
стекловатою серебряною рудою посту¬ 
пать предписываютъ. 

Теперь осталось мнѣ ийяснить свое 
о сей рудѣ мнѣніе. 

Нѣкоторые писатели доказываютъ , 
что разныя руды и разныя изкопаемыя 
ивЪ земли вещи не подвержены общему 
тому вещей жребію, что они рож даю тся, 
приходятъ вЪ зрѣлость, старѣются, и 
обратно вЬ начальныя свои части разпу- 
скаются, изЪ коихЪ они паки, какЪ бы 
прямою дорогою кЪ составленію новыхЪ 
рудЪ обращаются. Особливо утверждалъ 
славный минералогЪ Генкель о настоя¬ 
щихъ серебряныхъ рудахЪ, то есть о сте¬ 
кловатой и красной, что они никогда не 
дѣлаются рухлыми, неуменшаются и не 
разпускаются ; но что они никакой не 
Подвержены перемѣнѣ и самому времени 

про- 
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пРошивоборстпіуютЬ (г). Сему бы я пер- 
впйшему по АгриколѢ минералогу нико¬ 
гда и не проіпиворѣчилЪ , есгаьлибЪ дѣло 
само собою не было довольно ясно. Мно¬ 
гіе уже минералоги примѣтили, что кра¬ 
сная серебреная руда отЪ времени снѣ¬ 
дается , и вЪ порошокЪ иіЪ купороса и 
мышьяка состоящій преходить ( Г). Но 
что и стекловатая серебреная руда се¬ 
му же жребію подвержена. видѢлЬ я вЬ 
Змѣй но горскомЪ рудникѣ. Ибо я на- 
шелЪ , что всѣ показанныі отЪ писате¬ 
лей разности сея руды: а яменно темно- 
цвѣтная „ желтая, сѣрая и зеленоватая 

ни 

(г) Смотри у Генкел* въ лмрчвологім мл и 
олмсанім яалѵалаиа на сшр; 68$. Однако сей 
му жЪ не о тІіхЪ рудахЪ упверхдаетЪ , ко¬ 
торыя скрыты іЪ иѢдрахЬ ж и лЪ свои .кЪ , но 
иіокмо ю тѢхЪ, которыа хранятся вЪ кабине¬ 
тахъ. какЪ изЪ послѣду юцдго вЪ сказанномъ 
мѣстѣ мвствуетЪ. 

(Г) Чистые куски красной :еребряиой руды , 
(а не говорю о маленькихъ крупиякахЪ, смѢ- 
шениыхЪ сЪ калчадакомЪ , но о большихъ 
краснывЪ и ни сЪ чемЪ іесмѢшанныіЪ глы- 
біхЪ), которыхЪ кристаллизованное серебро 
окружаетЪ, какЪ они вЪФрейберіѢ находят¬ 
ся, мало помалу, помоеіу мнѣнію, дѢлают- 
с« рухл ыми и покрываюпех порошкомЪ , хо- 
тябЪ онж и за стеклоЛ вЪ минеральныхъ 
кібинсшихЪ сохраняемы эыля. 
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ня что иное суть, какЪ та же самая ру- 
да, разнствующая только временемъ, лѣ¬ 
тами и шакЬ сказать врѣлостію своею. 

Твердоватые тѣ куски, имѣющіе 
цвѣтѣ изЬ сѣра віолешовый , которые сЪ 
кубиковашою рудою я сЪ мѣднымЬ кал- 
чаданомЪ иле сЬ другимЪ какимЪ нибудь 
существомъ между собою смѢшаньГ бу¬ 
дучи, не ватиѣвая блеску вЪ рудной жи¬ 
лѣ весьма плотно оную наполняютъ, и 
какЪбы одно твердое тѣло составляютъ, 
почелЪ я за чу перемѣну, которую есте- 
с тю ісЪ надлежащей врѣлоста, -состоя¬ 
щей вЪ мягкости и свинцовомЪ цвѣтѣ 
сея руды, довясть еще не могло. Ибо вЪ 
таковыхЬ жилахЪ металлическихъ , ко¬ 
торые обоими боками, то есть пися- 
ѵнмЪ и мжъчммЪ весьма крѣпко сое¬ 
динены , возд/хЪ и подземельныя воды 
прохода не имэютЪ , чего ради и ника¬ 
кое разрушеніе или смягченіе сдѣлаться 
не можетѣ. 

Но какЪ предсказанные двѣ стихіи ео- 
вопупно сЪ соліми проникаютЪ вЪ жилы, 
что или отЪ долготы времени, или отЪ 
вемлетрясенія , или отЪ инаго чего про- 
изходитЪ, то апЪтого разныя дѣлают¬ 
ся разпущенія. рзрушенія и рожденія но¬ 
выхъ піѢлЬ. Ибо части блейгланца, кал- 
чадана, извести и прочая , будучи болѣе 
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подвержены властѢ раапущающихЬ су¬ 
щества, разрушаются, а наша руда, ко¬ 
торая вЬ прежней перемѣнѣ сЪ сими по¬ 
сторонними частями и сЬ своими бока¬ 
ми, одно твердое составляла тѣло, те¬ 
перь уже друзоватою, чистою, гибкою и 
мягкою покавывается, и имЬетЪ темный 
свинуовый увѣтЬ между боками своими, 
и подвержена воздуху и водамЪ; и но 
иное что есть, какѣ самая та ру^а весь¬ 
ма часто попадающаяся, и давно уже у 
писателей подѣ именемѣ серебра свинуо- 
вой цвѣтѣ имѣющаго извѣстная •, кото¬ 
рую нынѣ , но сѣ меньшею справедливо¬ 
стію , стекловатою серебряною рудою 
называютъ. Сію перемѣну единственно 
отЬ времени произходящую, навывалѣ бы 
я стекловатымѣ зрѣлымЬ серебромЪ (аг- 
§епсит ѵіегеит ташгит). 

ЕстьлибЪ нѣсколько вѣковЪ спуст* 
прише-лѣ рудокопѣ, то бы онЪ руду сію 
не найіелЪ болѣе свинуовый цвѣтѣ сЪло- 
скомѣ имѣющею, но или блѣдною, или 
отѣ части блеска лишенною, или пере¬ 
мѣнившею сѣрый свой цвѣтѣ на темный, 
или на желтый, или на зеленый, сЪ ма¬ 
лою ппокмо при томѣ прозрачностію, и 
сѣ свойственнымъ ей запахомѣ, о коемѣ я 
выше «сего говорилъ*, такѣ что бы поду¬ 
мать должно было, что природа весьма 
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тонко начала разпущать сѣру , сЪ коею 
серебро руду сію составляло, и что при 
семЪ мешаллЪ лишается нѣсколько по¬ 
стоянства своего!, и теряетЪ свойствен¬ 
ную ему тяжесть. Сію шакЪ же руду 
отЪ времени сдѣлавшуюся, которую пи¬ 
сатели роговою рудою называют!;, и рѣ¬ 
же всѢхЬ прочихЪ серебряныхъ рудЬ по¬ 
падается , почелЪ бы я за третью пере¬ 
зрѣлую перемѣну сей руды. 

Сія серебреная руда старѣясь, мало 
по малу лишается своего металла , ко¬ 
торый вЪ недальномЪ отЪ нее разстояніи 
отдѣленнымъ находятЪ. блѣдный или 
темный ея цвѣтѣ начинаетЬ чернѣть, и 
потерявЬ свою вязкость ломкимЪ углю 
подобнымъ и руки марающимЪ составомъ 
дѣлается. Сія то самая перемѣна , ко¬ 
торую писатели или черною серебря¬ 
ною рудою, или ломкою стекловатою 
рудою называютъ, есть по мнѣнію моему 
роговая се|)ебряная руда весьма уже со- 
ста» Ѣвшаяся. 

Свѣтлосѣрой очой руды или мягкаго 
стекловатаго серебра тонкую стружку, 
которая однако вЪ двое толще означен¬ 
ной фигурою (а), представляетъ вЪ уве¬ 
личенномъ видѣ фигура (Ь). Сія стружка 
отЬ части прозрачна и состоитъ изЬта- 
кихЪ же шариковъ, какЬ о роговой рудѣ 
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Мято. Фигура (с ) изЪявляетЪ сшру*- 
ку той же руды вЪ ФрейбергѢ найденной. 
На прошивЪ того роговое искусгпвомЪ 
сдѣланное серебро, когда на него посмо¬ 
тришь при помощи увеличительнаго сте¬ 
кла , кажется быть составлено изЪ оди- 
накаго рода частицЪ, и представляетъ 
какѣ бы желтаго воску кусокѣ. 

ИзЪ краткаго сего описанія перемѣнѣ, 
коимЪ серебряная руда свинцоваго цьѣ- 
гпу подвержена, видно, что наше роговое 
серебро- не токмо того же рода, и изЪ 
такихЪ же почти начальныхъ частей со¬ 
стоит Ъ; но что и тѣ писатели не по¬ 
грѣшили, которые утверждали, что оно 
есть тѣло полупрозрачное, особливо сѣ¬ 
рою напоенное, и назвали ее бѣлою сте¬ 
кловатою рудою, что изЪ слѣдующихъ 
сдѣланныхъ сЪ нею многихЪ опытовъ яс¬ 
нѣе усмотрѣть можно. 

ВвялЪ я полЪунца весьма тонкихЪ 
струж-екЪ самой чистой нашей руды, и 
наливЪ на оную два унца самаго крѣп¬ 
каго кугпороснаго масла , наблюдая при 
томЪ тсѣ предосторожности , перегналъ 
на сильнѣйшемъ жару песошной бани ивЬ 
стеклянной реторты обмазанной глиною 
вЪ приіемникЪ, вЪ коемЪ было потребное 
количество воды. ОпытЪ сей я для то¬ 
го сдЬ'лалЬ, дабы получитъ нѣсколько ки- 
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слоты морской соли, естьли она , какЬ 
то нѣкоторые утверждаютъ, вЪ сей ру¬ 
дѣ находится. ■ Но употребивЪ кЪ тому 
надлежащій степень жара, ничего я не 
получилЪ, а умноживЪ еіо до высочайша¬ 
го степени перешло на конецЪ самое ку¬ 
понное масло обремененное сѢрнымЪ за- 
пахомЪ. Но роговое искуствомЬ сдѣлан¬ 
ное серебро хорошо промытое дало изЪ 
другой такой же {«торты, которая вЪ 
бехерову же печь поставлена, и сЪ надле¬ 
жащими осторожностями той же сте¬ 
пени огня подвержена была, сперва нѣко¬ 
торую часть кислоты морской соли, ко¬ 
торая серебро разрушенное вЪ селитре- 
ной кислотѣ весьма хорошо осадила , и 
будучи смѣшана сЪ сею кислотою вЪ по- 
требномЪ содержаніи золото разпущала , 
по гпомЪ и самое чистое масло , осгаа- 
вивЬ известь, поднялося. 

Не нашедЪ такимЪ образомЪ чрезЪ пе¬ 
регонку никакой кислоты поваренной со¬ 
ли, думалЪ я, что ее помощію сублима¬ 
ціи открыть можно: чего ради взялЪ я 
одинЪ унцЪ живой ртути, которую сЪ 
полЪунцомЪ чистой нашей руды вЪ сте¬ 
клянной иготѣ разтерЪ. Но продолжая 
безпрерывное треніе чрезЪ двенадцать ча- 
С 0 в>, никакой металлической со ртутвю 
смѣси (агаа 1 §атаііо) или никакой черной 
*“ 0 ’ кино- 
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киновари (ае(Ыор$) не возпослѣдовало; ибо 
руда, будучи раз терта вЪ весьма тонки 
чернѣющіяся пленки покрывала токмо по- 
верьхносіпь ртути. 

По окончаніи дѣйствія показалось вЪ 
горлѣ сігкляницы нѣсколько темноцвѣт¬ 
ной киновари , много ртути вЪ себѣ 
имѣющей; но сулемы , которую я ожи- 
далЪ, никакого слѣда не было ; и кото¬ 
рой бы необходимо тутѣ быть надлежа¬ 
ло, естьли бы серебро чрезЬ кислоту по¬ 
варенной соли минерализовано было. 

Кромѣ вышеписаннаго рожденія ки¬ 
новари, сѣру вЬ сей рудѣ содержащуюся, 
доказываетъ и произхожденіе сѣрной пе- 
чонки , какЬ изЪ слѣдующаго опыта яв- 
ствуетЪ. 

і. р.авныя части нашей чистой ру¬ 
ды весьма мБлко скобленной и сЪ доволь¬ 
нымъ количествомъ виннаго камня смѣ¬ 
шанной , будучи положены вЪ Гессенской 
плавильный горшокЪ и поставлены ч вЪ от¬ 
крытомъ огнѣ, не много согрѣвшись, такЪ 
какЪ писатели о сѣрной печонкѣ гово- 
рятЬ, псоднялися, но безо всякаго мѣша- 
нія: а по умноженіи жара, осѣли онѣ вЪ 
твердый изЪ сѣра лазоревый слитокЪ 
гладкую поверьхность имѣющій. Сли- 
токЪ сей простывши и будучи положенъ 
аіЬ перегнанную воду , чрезЪ двенадцать 



20 & 

іасовЪ разпустился. разтворѣ же, подоб¬ 
ный самой чистой водѣ, по прилитіи кЪ 
нему селитреной кислоты, сЪ кипѣні- 
емЪ и мутностію перемѣнился вЪ темно¬ 
молочной нѣсколько желтоватой цвѣтѣ, 
и испускалЬ прошивной печеночной за¬ 
пахѣ, во всемЪ подобный тому, какой ис¬ 
пускалЬ составѣ изѣ самородной Аріун- 
ской сѣры и щелочной соли, вѣ то же 
время сдѣланный. 

2. Та же самая роговая руда со спа- 
томѣ сѣ нею соединеннымъ, будучи вы¬ 
шесказаннымъ образомЪ разплавлена, сдѣ¬ 
лалась темносѢрымЪ сли'ткомЬ, кото¬ 
раго желтоватый и прозрачный водяный 
равтворЪ, по прилитіи кѣ нему селитре¬ 
ной кислоты сЪ кипѣніемЪ и мутносп ію 
темномолочный принялЪ цвѢтЪ, и симЬ 
присутствіе іфрной печонки показывалъ. 

3. Чистая кристаловидная Ф,)ейберг- 
ская стекловатая серебряная руда, кото¬ 
рая вѣ бѢломЪ спапіѣ попадается, приня¬ 
ла по учиненіи сѣ нею тѣхѣ же самыхЪ 
опытовЬ, темный лазуревый цвѣтѣ, и 
слившись осѣла на дно плавильнаго гор¬ 
шка. Но іодяный равтворЪ , который 
вмѣлѣ аеленоватый цвѣтѣ, по примѣша- 
ніи кѣ нему помянутой кислоты, сдѣ¬ 
лался мут нымЪ и составилъ темноцйѣт- 
Вумдйсив &еіѣ чувствительнаго кипѣнія. 
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4.) Та же самая стекловатая чиста* 
серебряная, но не кристалловидная руда, 
которую цвЬтомЬ и мягкостію оіііЪ про- 
дажнаго свинца сЪ трудностію разпо- 
внать можно , будучи шакимЬ же обра- 
вомЪ, какЬ объявлено, разплавлена, сдѣла- 
лась^слиткомЬ, цвѣтѣ черной, сажѣ по¬ 
добный имѣющимъ. Водяной онаго слит¬ 
ка разіпйорЪ, имѣя весьма изрядный олив¬ 
ковой цвѣтЬ , и будучи прозраченъ, по 
смѣшеніи сЬ нимЪ селитренной кислоты, 
сЪ кипѣніемЪ и мутностію сдѢлалЪ піе- 
мноцвѣіпное сѣрное молоко, кожицею по¬ 
крытое, й имѣющее весьма проницатель¬ 
ный сѣрной печенки запахѣ. 

$) Колыванская стекловатая руда, 
которая еще весьма тверда , и фіолето¬ 
вый цвѣтѣ изпещренный малйМи-краено- 
ватыми калчаданными пятнами имѣетЪ, 
и о когго|Юй я выше сего упомянулЪ , 
будучи піакимЪ же обравомЪ испытана, 
какѣ и прежнія руды, сдѣлалась слиш¬ 
комъ темной печоночной цвѣтѣ имѣю¬ 
щимъ, котораго вод яный разіпворЪ ггока- 
вывалЪ ивѣ сѣра зеленоватый цвѣтѣ РГбылѣ 
при томѣ прозрачен!; а по прилитіи сели- 
тренноіі кислоты, сильное произвелъ ки¬ 
пѣніе , покрылся кожицею, и исаускалЪ 
сѣрной оечоночный запахѣ. 
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НашедЪ таким! образом! сѣру во всѣхЪ 
упомянутых! рудах!', которым!»природа, 
как! кажется, одно дала происхожденіе, 
а и сЪ рогоіы мЬ искуствомЬ сдѣланный! 
серебром!, надлежащим! обравом! отЪ 
солей очищенным! , тот! же сдѣлалЪ 
опыт!: но оно не осѣло на дно плавилъ- 
наго горшка , шакЪ как! прежніе, ниже 
слилося, но пребыло новдревато. Когда 
же щелочная соль^ по прилитіи к! ней 
перегоненой воды, разпустилася, то ока- 
аадося серебро в! видѣ разнообразных! 
а&твЬй. 





